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L'invention concerne une couche de roulement bitumineuse 
drainante, un precede de realisation d'une telle couche de 
roulement, ainsi qu'une chaussee comprenant une telle couche de 
roulement. 

5 La couche de roulement bitumineuse drainante, objet de la 

presente invention, est destinee a la realisation de couches de 
surface de chaussees sollicitees sujettes: 

• a Tornierage, 

• a la pollution. 

10 • a un niveau de trafic eleve. 

En effet, une couche de roulement drainante, dans sa 
conception actuelle, est constitute d'une couche de materiaux 
granulaires enrobes par un liant hydrocarbone et mis en oeuvre a 
repaisseur requise. 

15 Le pourcentage de vides et la forme des vides sont tels que 

les eaux pluviales peuvent circuler dans les vides communiquants, 
une fois cette couche mise en place. 

Cette couche est habituellement poses par Tintermediaire 
d'une couche d'accrochage sur une couche d'assise en realisation 

20 de chaussee neuve ou sur une couche de surface en entretien de 
chaussee. La couche d'accrochage rend la couche sous-jacente 
etanche. si celle-ci ne Test pas deja par elle-meme, et assure en 
meme temps un collage parfait entre les deux couches. Ce collage 
parfait confere a ces deux couches un comportement similaire a 

25 celui d*une couche unique. 

Les couches en beton bitumineux drainant sont: 

• normalisees par la norme NF P 98.134 comme ayant 

- une teneur en vides de I'ordre de 20%, et 

- une Vitesse de percolation mesuree au drainometre de 
30 chantier (NF P 9-254-3) superieure a 0,4 cm/s. 

• caracterisees dans les avis techniques concernant les chaussees 
realisees en des enrobes speciaux drainants pour les produits 
d'entreprise comme ayant 

- une teneur en vides comprise entre 20 et 25%, et 
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- une Vitesse de percolation mesuree au drainometre de 
chantier (NF P 98-254-3) comprise entre 0,8 cm/s et 1.3 cm/s. 

Sous I'effet du trafic, la fonction de drainage dans la nnasse 
de ce type de couche de roulement decroTt dans le tennps avec 
5 I'age de la chaussee. de fa?on variable suivant le produit. En effet, 
la pollution de surface est entrainee par les eaux de pluie dans la 
masse de Tenrobe. 

L'effet de chasse. cree par les pneumatiques. qui complete le 
mouvement gravitaire de I'eau pluviale dans le massif n'assure que 
10 partiellement I'entrainement des particules polluantes diverses. 

Ces particules polluantes se deposent. colmatent et 
annihilent la fonction drainante dans la masse de ces couches 
d*enrobes drainants. 

La drainabilite de surface, quant a elle, reste bonne. 
15 Le but de I'invention est de remedier aux inconvenients 

mentionnes ci-dessus et d'eviter pour le nnoins que ne se deteriore 
la fonction de drainage dans la masse. Avantageusement. 
rinvention doit permettre en meme temps d'ameliorer Tadherence 
et de reduire les nuisances phoniques engendrees par ce type 
20 d'enrobes. Ce but doit etre atteint dans de bonnes conditions 
economiques. 

Le but de I'invention est atteint en creant un differentiel 
granulaire et en favorisant les fonctions de drainage horizontal et 
vertical dans la masse de Tenrobe par une structure granulaire 
25 adaptee. 

A cet effet. Tinvention a pour objet une couche de roulement 
bitumineuse drainante comprenant deux parties, ou couches 
partielles, qui se repartissent Tamelioration des fonctions 
specifiques de la nouvelle couche de roulement, a savoir ameliorer 

30 les caracteristiques de surface et ameliorer le drainage et le 
pouvoir anti-ornierant. 

La couche de roulement bitumineuse drainante comprend 
deux couches partielles superposees dont la couche partielle 
superieure comporte des granulats de faible granulometrie et un 

35 liant bitumineux modifie, et dont la couche partielle inferieure 



comporte des granulats de tres forte granulometrie et un liant 
bitumineux. 

Les couches partielles sont constituees ou traitees avec des 
liants hydrocarbones elastomeres ou non. 

Les materiaux et les liants sont determines en fonction: 

• du type de climat 

• de raltitude 

• du niveau de sollicitation. 
L'invention prend egalement en compte: 

• le risque d'ornierage. 

• le risque de fissuration par choc thermique, 

• le risque lie a la vitesse lente des poids lourds et leur 
circulation canalisee, 

• les risques liees a des zones singulieres: 

(courbes a petit rayon, zones de freinage, zones de 
station nement, ram pes). 

Ainsi, les couches partielles de ta couche de roulement 
sont formulees de fagon que la couche de roulement resultante: 

• ne peut pas ornierer ou orniere peu. 

• est peu generatrice de bruit. 

• favorise I'obtention d'une microrugosite accrue en 
surface en conservant la macrorugosite originelle des 
enrobes drainants classiques, 

• ameliore par son assemblage substantiellement la 
perennite de la capacite drainante des enrobes dans le 
temps. 

A cet effet, IMnvention concerne egalement les 
caracteristiques ci-apres considerees isolement ou selon toutes 
leurs combinaisons techniquement possibles: 

Le rapport de granulometrie des granulats des deux 
couches partielles est de Tordre de 3:1 a 4:1. 

La granulometrie des granulats de la couche partielle 
superieure est choisie parmi les gammes de 2/4, 4/6 et 6/10. 

La granulometrie des granulats de la couche partielle 
inferieure est choisie parmi les gammes 10/14 10/20 et 14/20. 



4 



Les granulats sont de type monogranulaire sans fines dans 
la couche partielle superieure. 

Les granulats sont de type monogranulaire sans fines dans 
la couche partielle inferieure. 
5 Le terme monogranulaire signifie Tutilisation d'une seule 

classe granulaire pour la preparation du materiau respectivement 
de la couche partielle superieure ou inferieure. 

La teneur en vide de la couche partielle inferieure de la 
couche de roulement est superieure ou egale a 25%. 
10 La Vitesse de percolation mesuree au drainometre de 

chantier (NF P 98-254-3) sur la couche de roulement est superieure 
ou egale a 3,2 cm/s. 

La rugosite Hsv de la couche partielle superieure est 
superieure ou egale a 0.80 mm (NF P 98-216-1). 
15 L'attenuation phonique du bruit de roulement liee au 

complexe de la couche de roulement (NF S 31-119) est superieure 
ou egale a 3dBA. 

L'une et/ou Tautre des couches partielles inferieure et 
superieure peut comprendre des additifs mineraux ou organiques. 
20 Ces additifs peuvent etre par exemple des fibres de roche ou de 
verre ou des granulats de dechets. lis sont introduits lors de la 
fabrication du materiau pour constituer la couche partielle 
correspondante. 

Une couche partielle superieure drainante d'enrobes sans 
25 sable de granulometrie. par exemple, 2/4 - 4/6 avec un liant 
elastomere et d'epaisseur reduite en surface de Tordre de 1,5 a 2 
cm permet de: 

• assurer les caracteristiques de surface (uni-securite); 

• reduire le niveau de bruit; 

30 • assurer le contact pneumatique - chaussee; 

• conforter la rugosite de surface et assurer la 
macrorugosite. 

Une couche partielle inferieure drainante d'enrobes a tres 
forte granulometrie. par exemple 10/14 - 14/20. avec un liant 
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elastomere ou non et d'une epaisseur de I'ordre de 2,5 a 4 cm 
permet 

• d^annuler I'effet d'encrassement de I'enrobe grace a sa 
tres forte drainabilite qui lui confere une duree 

5 d'efficacite superieure aux enrobes drainants de la 

norme NFP 98-134 ou defini dans les avis techniques sur 
les produits d'entreprise, 

• d'ameiiorer le pouvoir anti-ornierant de Tenrobe, 

• d'augmenter la capacite de drainage, 

10 • de favoriser la circulation horizontale et verticale de 

Teau. 

L'invention a aussi pour objet un enrobe bitumineux a 
chaud drainant destine a constituer un revetement comprenant des 
granulats et un liant bitumineux modifie par des polymeres au sens 
15 de la pr6sente invention, 

Ses principaux avantages sont decrits ci-avant: 
L'enrobe bitumineux de I'invention peut avoir I'une ou 
I'autre des caracteristiques techniques suivantes. isolement ou en 
combinaison: 

20 • le liant bitumineux modifie est un bitume pur modifie par 

un copolymere styrene-butadiene-styrene (SBS). 

• le liant bitumineux modifie peut etre de composition 
differente suivant la couche partielle du revetement, 

• la teneur en liant recommandee est fonction de la classe 
25 granulaire utilisee. de I'apport eventuel de filler et de la 

nature mineralogique des granulats. 

• les granulats sont de type monogranulaire sans fines 
pour la couche partielle inferieure du revetement. 

• les granulats sont de type monogranulaire sans fines 
30 pour la couche partielle superieure du revetement. 

• la granulometrie des granulats est conforme a une des 
gammes suivantes: 

. pour la couche partielle superieure 2/4 - 4/6 - 6/10 
- pour la couche partielle inferieure 10/14 - 10/20 - 
35 14/20; 
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• il y a un apport de filler ou non; I'apport de filler peut 
etre necessaire lors de la fabrication de cet enrobe, si la 
teneur en fines naturelles de la classe (ou des classes) 
utilisee(s) est trop faible. Le filler d'apport est un filler 

5 habituellement utilise dans la formulation des enrobes de 

nature calcaire et apporte en un pourcentage de Tordre 
de 1 a 5%. 

• il y a un ajout d*additifs mineraux ou organiques. 
L'appHcation d'une couche d'accrochage et d'etancheite 

10 (liant et dosage adaptes) permet: 

• d'assurer le collage au support de la couche, et 

• d'obtenir Tetancheite de surface de Tancienne couche de 
roulement. 

L'invention concerne par ailleurs une chaussee realisee 
15 avec une couche de roulennent ou un enrobe bitumineux tels que 
definis ci-avant. 

L'invention concerne egalement un precede de realisation 
d'une couche de roulement telle que definie plus haut. 

a) le collage des deux couches partielles pouvant etre assure 
20 par un engin de mise en oeuvre assurant en une seule 

passe la mise en oeuvre du revetement. et 

b) le collage des deux couches partielles pouvant etre aussi 
assure par deux passages du finisseur sans collage 
chimique. 

25 La granulometrie specifique de la couche partielle 

superieure du revetement assure un accrochage mecanique avec la 
couche partielle inferieure par interpenetration des elements 
granulaires des surfaces de contact lors du compactage approprie. 

Chaque partie de Tenrobe est compactee par cylindrage 

30 lisse. 

L'enrobe bitumineux selon Tinvention est fabrique dans 
n'importe quelle centrale d'enrobage conforme a la production 
d'enrobe de qualite. 



D'autres caracteristiques et avantages non limitatifs de 
rinvention ressortiront a la lecture de rexemple de realisation ci- 
apres: 

- Fabrication de Tenrobe pour la couche partielle inferieure avec: 
5 • une granulometrie 1 0/14 >. a 95% 

• un apport de matiere a filler passant au tamis de 80 |j >. 
a 2% 

• une teneur en liant modifie tel que celui connu sous la 
denomination « COLFLEX » > a 3 ppc. 

10 - Fabrication de Tenrobe pour la couche partielle superieure avec: 

• une granulometrie 4/6 >. a 95% 

• un apport de matiere filler passant au tamis de 80 p >, a 
2% 

• une teneur en liant modifie tel que celui connu sous la 
15 denomination « COLFLEX » > a 4 ppc. 

La temperature de fabrication et de mise en oeuvre reste 
similaire a celle des enrobes drainants monolithiques aux Hants 
elastomdres. Elle est superieure ou egale a 135°C. 
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REVENDICATIONS 



10 



15 



20 



25 



30 



1. Couche de roulement bitumineuse drainante, caracterisee 
en ce qu'elle comprend deux couches partielles superposees dont 
la couche partielle superieure comporte des granulats de faible 
granulometrie et un liant bitumineux modifie. at dont la couche 
partielle inferieure comporte des granulats de tres forte 
granulometrie et un liant bitumineux. 

2. Couche selon la revendication 1. caracterisee en ce que le 
rapport de granulometrie des granulats des deux couches partielles 
est de Tordre de 3:1 a 4:1. 

3. Couche selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce 
que la granulometrie des granulats de la couche partielle 
superieure est choisie parmi les gammes 2/4, 4/6 et 6/10. 

4. Couche selon Tune des revendications 1 a 3. caracterisee 
en ce que la granulometrie des granulats de la couche partielle 
inferieure est choisie parmi les gammes 10/14. 10/20 et 14/20. 

5. Couche selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce que les granulats sont de type monogranulaire sans fines 
dans la couche partielle superieure. 

6. Couche selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee 
en ce que les granulats sont de type monogranulaire sans fines 
dans la couche partielle inferieure, 

7. Chaussee comprenant une couche de roulement 
bitumineuse drainante. caracterisee en ce que la couche de 
roulement est conforme a Tune quelconque des revendications 1 a 
6. 

8. Precede de realisation d'une couche de roulement 
bitumineuse drainante selon Tune des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce que les couches partielles superieure el 
inferieure sont appliquees en un seul passage d'un finisseur. 

9. Procede de realisation d'une couche de roulement 
bitumineuse drainante selon Tune des revendications 1 a 6. 
caracterise en ce que les couches partielles superieure et 
inferieure sont appliquees en deux passages awccessifs d'un 
finisseur. 
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